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(54) Bezeichnung: Wertdokument mit Slcherheitselement 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Wertdo- 
kument, insbesondere eine Kreditkarte, einen Ausweis 
Oder ein Ticket, sowie eine Transferfolie zur Herstellung ei- 
nes Wertdokuments. Das Wertdokument weist auf einer 
seiner Oberflachen ein Sicherheitselement (2) auf, das eine 
Magnetschicht (25) zur Speicherung von maschinell aus- 
lesbaren Informationen und eine reflektierende, nicht mag- 
netisierbare Metallschicht (23) aufweist. Die Metallschicht 
(23) ist in Bezug auf die Oberflache des Wertdokuments 
obemalb der Magnetschicht (25) angeordnet. Die Metall- 
schicht und die Magnetschicht uberdecken sich zumindest 
bereichswesse. Der die Magnetschicht (25) uberdeckende 
Bereich der Metallschicht (23) ist in mindestens zwei galva- 
nisch voneinander getrennte Bereiche (231) unterteilt 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Wertdokument, insbesondere eine Kreditkarte, Ausweise oder Ticket, wel- 
ches an einer seiner Oberflachen ein Sicherheitselement aufweist, das eine Magnetschicht und eine reflektie- 
rende Metallschicht umfasst. Die Erfindung betrifft weitereine Transferfolie, insbesondere eine Heisspragefo- 
He, zur Herstellung eines solchen Wertdokuments. 

[0002J Wertdokumente und Pragefotien der vorstehend erlauterten Art sind beispielsweise aus DE 34 22 910 
C1 Oder EP 0 559 069 B1 bekannt. So beschreibt DE 34 22 910 C1 eine Pragefolie, die eine Magnetschicht, 
eine Metallschicht sowie eine Schutzlackschicht mit einer beugungsoptisch wirksarnen Struktur aufweist. EP 0 
559 069 B1 beschreibt den Aufbau eines Wertdokuments mit einer Metallschicht und einer Magnetschicht, wo- 
bei zwischen der Metallschicht und der Magnetschicht eineJBarriereschicht vorgesehen ist, die eine Einwirkung 
der magnetisierbaren Teilchen der Magnetschicht auf die Metallschicht verhindert. 

[0003] Beim Einsatz von Wertdokumenten der vorstehend erlauterten Art hat sich nun uberraschend gezeigt, 
dass beim Auslesen von Inlormationen, die in der Magnetschicht des Wertdokuments gespeichert sind, spo- 
radische Fehler auftreten. Neben dem Auftreten von Lesefehlern war vereinzelt auch der Austall des gesamten 
Lesegerates bei Vornahme eines Leseversuches zu beobachten. 

[0004] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, das Auftreten von Fehlem beim maschinellen Auslesen 
von Informationen aus einer Magnetschicht eines Wertdokuments der eingangs erwahnten Art zu minimieren. 

[0005] Diese Aufgabe wird von einem Wertdokument gelost, welches an seiner Oberflache ein Sicherheitse- 
lement aufweist, wobei das Sicherheitselement eine Magnetschicht zur Speicherung von maschinell auslesba- 
ren Informationen und eine reflektierende, nicht magnetisierbare Metallschicht aufweist, die Metallschicht in 
Bezug auf die Oberflache des Wertdokuments oberhalb der Magnetschicht angeordnet ist, die Metallschicht 
und die Magnetschicht sich zumindest bereichsweise uberdecken, und der die Magnetschicht uberdeckende 
Bereich der Metallschicht in mindestens zwei galvanisch voneinander getrennte Bereiche unterteilt ist. Diese 
Aufgabe wird weiter von einer Transferfolie, insbesondere einer Heisspragefolie, zur Herstellung eines solchen 
Wertdokuments gelost, die einen Tragerfilm und eine von dem Tragerfilm trennbare Ubertragungslage auf- 
weist, die eine Magnetschicht zur Speicherung von maschinell auslesbaren Informationen und eine reflektie- 
rende, nicht magnetisierbare Metallschicht aufweist, wobei die Metallschicht zwischen dem Tragerfilm und der 
Magnetschicht angeordnet ist, die Metallschicht und die Magnetschicht sich zumindest bereichsweise uberde- 
cken und der die Magnetschicht uberdeckende Bereich die Metallschicht in mindestens zwei galvanisch von- 
einander getrennte Bereiche unterteilt ist. 

[0006] Der Erfindung liegt hierbei die Erkenntnis zugrunde, dass die bei Wertdokumenten der eingangs er- 
wahnten Art auftretenden Lesefehler auf eine Akkumulation von elektrischer Ladung auf der Metallschicht des 
Wertdokuments zuruckzufuhren ist, die bei der Verwendung des Wertdokuments durch einen Ladungstrans- 
port von dem Korper des Benutzers auf die Metallschicht des Wertdokuments verursacht wird. Die durch elek- 
trostatische Aufladung auf dem Korper des Benutzers akkumulierte Ladung wird bei der Verwendung/Beruh- 
rung des Wertdokuments beim Auftreten spezieller Umgebungs-Bedingungen auf die Metallschicht des Wert- 
dokuments ubertragen bzw. kapazitiv in diese eingekoppett. Dadurch, dass der die Magnetschicht uberdecken- 
de Bereich der Metallschicht in mindestens zwei galvanisch voneinander getrennte Bereiche unterteilt ist, wird 
zum einen die auf der Metallschicht durch derartige Effekte akkumulierbare Ladung erheblich verringert. Weiter 
wird hierdurch eine Potentialtrennung zwischen einem mit dem menschlichen Benutzer galvanisch/kapazitiv 
gekoppelten Bereich der Metallschicht und dem in unmittelbarer Nahe des Lesekopfes angeordneten Bereich 
der Metallschicht des Wertdokuments erreicht. Dadurch wird das Auftreten der oben beschriebenen Storungen 
wirksam verhindert und das Auftreten von Lesefehlern wesentlich reduziert. 

[0007] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteranspruchen bezeichnet. 

[0008] Gemass eines bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels der Erfindung ist die Magnetschicht des Sicherheits- 
elements in Form eines Streifens ausgeformt und der die Magnetschicht uberdeckende Bereich der Metall- 
schicht quer zur Langsrichtung des Streifens in mindestens zwei galvanisch voneinander getrennte Bereiche 
unterteilt. Durch die Trennung der Metallschicht quer zur Langsrichtung des Streifens wird auch bei der Ver- 
wendung von Lesekopfen, die die gesamte Breite der streifenformigen Magnetschicht abdecken, eine sichere 
Potentialtrennung zwischen dem menschlichen Benutzer und der unmittelbar unter dem Lesekopf liegenden 
Bereiche der Metallschicht ermoglicht. Bei dieser Unterteilung der Metallschicht sind in Langsrichtung des 
Streifens keine durchgangigen, galvanisch gekoppelten Flachen vorhanden, so dass sich in Langsrichtung des 
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Streifens unterschiedliche Potentiate ausbilden konnen. 

[0009] Die quer zur Langsrichtung des Streifens galvanisch voneinander getrennten Bereiche der Metall- 
schicht weisen bevorzugt eine maximale Breite auf, die dem minimalen Abstand zwischen dem Schlitz des Le- 
segerates und dem Lesekopf des Lesegerates entspricht. Die Breite der quer zur Langsrichtung des Streifens 
galvanisch voneinander getrennten Bereiche der Metallschicht weist so eine maximale Breite von etwa 20 mm, 
bevorzugt zwischen 5 mm und 1 mm, auf. Hierdurch wind in jeder Position des Wertdokuments zum Lesekopf 
verhindert, dass ein mit dem Potential des menschlichen Benutzers gekoppelter Bereich der Metallschicht in 
die Nahe des Lesekopfes gelangt und dort eine Storung der Signalerfassung oder einen Funkenuberschlag 
verursachen kann. Es ist jedoch auch moglich. dass die Metallschicht in lediglich zwei galvanisch voneinander 
getrennte Bereiche unterteilt ist, wobei die Querteilung dann bevorzugt in Abhangigkeit von der Position des 
Lesekopfes im Lesegerat erfolgt. 

[0010] Zur Unterteilung der Metallschicht in mindestens zwei galvanisch voneinander getrennte Bereiche hat 
es sich bewahrt, in dem die Magnetschicht iiberdeckenden Bereich der Metallschicht eine Vielzahl von insel- 
formigen metallischen Bereichen vorzusehen, die jeweils durch metallfreie Bereiche voneinander getrennt 
sind. Unter galvanisch voneinander getrennten Bereichen der Metallschicht sind hierbei Bereiche der Metall- 
schicht zu verstehen, die nicht uber eine elektrisch leitfahige Verbindung mit einander elektrisch-leitend ver- 
bunden sind, damit beispielsweise inselformige Bereiche der Metallschicht darstellen, die nicht uber metalli- 
sche Bereiche der Metallschicht Oder uber sonstige leitfahige Bereiche der daruber oder darunter liegenden 
Schichten des Sicherheitselements miteinander verbunden sind. Nicht leitfahige Schichten bestehen hierbei 
beispielsweise aus einem dielektrischen Material. 

[0011] Die inselformigen metallischen Bereiche der Metallschicht weisen vorzugsweise eine Flache von we- 
niger als 100 mm 2 auf. Hierdurch wird die von dem inselformigen metallischen Bereich aufnehmbare Ladung 
derart begrenzt. dass fur die uberwiegende Zahl von Anwendungsfallen eine Storung des Leseprozesses 
durch die in diesem Bereich durch die Verwendung des Wertdokuments mdglicherweise eingekoppelte Ladung 
nicht eintritt. Weiter hat es sich ais vorteilhaft erwiesen, dass die Breite der metallfreien Bereiche mindestens 
10 Mm, bevorzugt zwischen 30 pm und 100 pm betragt. Hierdurch wird eine ausreichende Durchschlagsspan- 
nungsfestigkeit bei geringer Beeinflussung des optischen Gesamterscheinungsbildes erzielt. 

[0012] Gemass eines weiteren bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels der Erfindung weisen die inselformigen 
metallischen Bereiche der Metallschicht jeweils eine Breite von weniger als 400 pm, bevorzugt eine Breite zwi- 
schen 200 pm bis 400 pm, auf. Hierdurch wird erreicht, dass die Unterteilung der Metallschicht in galvanisch 
voneinander getrennte Bereiche fur den menschlichen Betrachter nicht oder kaum mehr erkennbar ist und da- 
mit das optische Erscheinungsbild des Sicherheitselements nicht durch die vorgenommenen technischen 
Massnahmen beeinflusst wird. Urn eine ausreichende Reflexionswirkung der Metallschicht zu gewahrieisten, 
ist das Verhaltnis der Gesamtflache der inselformigen metallischen Bereiche zu der Flache der diese Bereiche 
trennenden metallfreien Bereiche jeweils grosser als 6, bevorzugt grosser als 9, zu wahlen. 

[0013] Weiter hat es sich bewahrt, die inselformigen metallischen Bereiche in einem Linienraster oder Fla- 
chenraster mit einer Rasterweite D anzuordnen. Das Linienraster ist hierbei bevorzugt so zu der Langsachse 
der Magnetschicht ausgerichtet, dass die Linien des Linienrasters quer zur Langsachse der Magnetschicht 
ausgerichtet sind. Neben einem ublichen, zweidimensionalen Flachen raster, das an zwei zueinander orthogo- 
nalen Achsen ausgerichtet ist, ist es auch moglich, ein geometrisch transformiertes Linien- oder Flachenraster 
zu verwenden, das beispielsweise an wellen- oder kreisformigen Achsen ausgerichtet ist. 

[0014] Die inselformigen metallischen Bereiche sind jeweils bevorzugt in einem konstanten Abstand B von- 
einander entfernt angeordnet. Das Verhaltnis der Rasterweite D besitzt vorzugsweise einen Wert von 5 bis 
200. Die Rasterweite D ist bevorzugt kleiner als 300 pm. 

[0015] Gemass eines weiteren bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels der Erfindung ist in den metallfreien Berei- 
chen, die die inselformigen metallischen Bereiche trennen, ein dielektrisches Material vorgesehen. Hierdurch 
wird die Durchschlagsfestigkeit der galvanischen Trennung der Bereiche weiter erhoht. Das dielektrische Ma- 
terial kann hierbei auch aus einer Dispersion von reflektierenden Pigmenten in einem dielektrischen Bindemit- 
tel bestehen. Hierdurch ist es moglich, die Durchschlagfestigkeit weiter zu erhohen, ohne Abstriche bei dem 
optischen Erscheinungsbild der Metallschicht in Kauf nehmen zu mussen. Unter metallfreien Bereichen der 
Metallschicht sind hierbei Bereiche der Metallschicht zu verstehen, in denen keine metallische Beschichtung 
vorgesehen ist, oder eine aufgebrachte metallische Beschichtung mittels Ablation (Laser-Ablation, mechani- 
sche Abtragung), mittels Atzen (Positiv-/Negativ-Atzen) oder eines Waschverfahrens nachtraglich wieder ent- 
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fernt worden ist. 

[0016] Das Sicherheitselement weist weiter mindestens eine dieiektrische Schicht auf, die in Bezug auf die 
Oberflache des Wertdokuments oberhalb der Metallschicht vorgesehen ist. Diese dieiektrische Schicht wird 
hierbei bevorzugt von einer optischen Sicherheitsschicht Oder einer Teilschicht einer optischen Sicherheits- 
schicht gebiidet. 

[0017) Weiter hat es sich bewahrt, dass das Sicherheitselement zwei oder mehr metallfreie Randbereiche 
aufweist, in denen die Metallschicht - wie oben bereits dargestellt - nicht vorgesehen oder nachtraglich entfernt 
worden ist und im weiteren ein dielektrisches Material zur Verkapselung der Metallschicht vorgesehen ist. 
Durch diese Massnahmen wird eine Einkoppiung von elektrischer Ladung in die Metallschicht bei der Verwen- 
dung d es Wertdokuments. beispielsweise bei der Beruhrung des S ich erheitsele ments durch den menschlichen 
Benutzer, weitgehend verhindert. Weiter kann auch vorgesehen sein, dass zwei oder mehr Randbereiche der 
Metallschicht galvanisch von den zentralen Bereichen der Metallschicht getrennt sind, wodurch derselbe Vor- 
teil erreicht wird. So ist es beispielsweise moglich, an den Langsseiten der Metallschicht galvanisch vom zen- 
tralen Bereich der Metallschicht getrennte schmale Randbereiche vorzusehen, die eine Dicke von 100 urn bis 
1 mm besitzen und einen unter Umstanden vollflachig ausgefuhrten zentralen metallischen Bereich seitlich be- 
grenzen. 

[0018] Das Sicherheitselement weist gemass eines weiteren bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels der Erfin- 
dung eine Sicherheitsschicht auf, die unter Umstanden mehrschichtig aufgebaut ist und in Bezug auf die Ober- 
flache des Wertdokuments oberhalb der Metallschicht vorgesehen ist. Die Sicherheitsschicht weist beispiels- 
weise eine Lackschicht auf, in die eine beugungsoptische Struktur abgeformt ist, die einen optisch variablen 
Effekt zeigt In die Lackschicht ist so beispielsweise ein Hologramm, ein Kinegram® oder ein Beugungsgitter 
mit einer Spezialfrequenz von mehr ais 300 Linien/mm abgeformt. Weiter ist es auch moglich, dass in die Lack- 
schicht eine Makrostruktur, beispielsweise ein refraktives Mikrolinsenraster, eine Mattstruktur oder eine asym- 
metrische Struktur, beispielsweise ein Blaze-Gitter, abgeformt ist. Die Sicherheitsschicht kann weiter auch ein 
Interferenz-Schichtsystem aufweisen, welches einen blickwinkelabhangigen Farbverschiebungseffekt mittels 
Interferenz erzeugt. Derartige Interferenz-Schichtsysteme zeichnen sich durch ein oder mehrere Distanz- 
schichten aus, deren Dicke die A/4- bzw. die A/2-Bedingungen fiir ein oder mehrere Wellenlangen bevorzugt 
im Bereich des sichtbaren Lichtes erfiillen. Die Distanzschicht besteht hierbei bevorzugt aus einem transpa- 
renten, dielektrischen Material. Weiter ist es auch moglich, dass die Sicherheitsschicht eine vernetzte Flussig- 
kristallschicht, insbesondere eine vernetzte cholesterische Flussigkristallschicht aufweist, die einen blickwin- 
kelabhangigen Farbwechseleffekt zeigt. Weiter ist es auch moglich, dass die Sicherheitsschicht Schichten auf- 
weist, die ein fluoreszierendes oder thermochromes Material aufweisen. 

[0019] Die Metallschicht besteht bevorzugt aus Aluminium, Chrom, Silber, Kupfer oder Gold oder eine Legie- 
rung aus wenigstens zwei dieser Metalle. Weiter ist zwischen der Magnetschicht und der Metallschicht vor- 
zugsweise eine Lackschicht und/oder eine Barriereschicht vorgesehen, die eine Einwirkung der in der Magnet- 
schicht vorhandenen Magnetpigmente auf die Metallschicht verhindern sowie die Metallschicht gegenuber der 
Magnetschicht elektrisch isolieren. 

[0020] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von mehreren Ausfuhrungsbeispielen unter Zuhilfenahme 
der beiliegenden Zeichnungen beispielhaft erlautert. 

[0021] Fia. 1 zeigt eine Draufsicht auf ein erfindungsgemasses Wertdokument. 

■ 

[0022] Flo. 2 zeigt einen Schnitt nach einer Linie M durch das Wertdokument nach Flo. 1 . 

[0023] Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung der Strukturierung einer Metallschicht des Wertdokuments 
nach Fig. 1 . 

[0024] Fig. 4 zeigt einen Schnitt nach einer Linie ll-ll durch das Wertdokument nach Fig. 1 . 

[0025] Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung einer Metallschicht des Wertdokuments nach Fig. 1 ge- 
mass eines weiteren Ausfuhrungsbeispiels der Erfindung. 

* 

[0026] Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung einer Metallschicht des Wertdokuments nach Fig. 1 ge- 
mass eines weiteren Ausfuhrungsbeispiels der Erfindung. 
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[0027] p|Q. 7 ze igt eine schematische Darstellung einer Metallschicht des Wertdokuments nach Fig. 1 ge- 
mass eines weiteren Ausfiihrungsbeispiels der Erfindung. 

[0028] Flo. 8 zeigt einen abschnittsweisen, schematisierten Schnilt durch eine erfindungsgemasse Transfer- 

folie. 

[0029] Fia. 1 zeigt die Riickseite einer Kreditkarte 1 . Auf der riickseitigen Oberflache weist die Kreditkarte 1 
ein streifenformiges Sicherheitselement 2 auf. Das Sicherheitsmerkmal 2 ist auf einem aus Kunststoff beste- 
henden kartenformigen Tragerkorper 3 angeordnet, in den beispielsweise der Name des Karteninhabers sowie 
die Kreditkartennummer gepragt ist. Das streifenformige Sicherheitselement 2 kann uber die gesamte Breite 
der Kreditkarte 1 verlaufen oder - wie in FIq. 1 angedeutet - die Breite der Kreditkarte 1 nur teilweise uberde- 
cken. Das streifenformige Sicherheitselement 2 ist hierbei in der Form eines Magnetstreifens ausgeformt, wie 
er ublicherweise bei Kreditkarten zur Speicherung von maschinenlesbaren Informationen vorgesehen ist. Das 
Sicherheitselement 2 besitzt so eine Breite von ca. 10 bis 12 mm und eine Lange von beispielsweise 82 mm. 
Weiter ist das Sicherheitselement 2 aut der Riickseite der Kreditkarte 1 in derselben Weise wie der Magnet- 
streifen einer ublichen Kreditkarte plaziert, so dass in dem Sicherheitselement 2 gespeicherte maschinenles- 
bare Informationen von dem Lesekopf eines ublichen Lesegerates ausgelesen werden konnen. 

[0030] Im Gegensatz zu ublichen Magnetstrerfen weist das Sicherheitselement 2 eine reflektierende metalii- 
sche Schicht auf, die dem Sicherheitselement 2 ein metallisch reflektierendes optisches Erscheinungsbild ver- 
leiht. Weiter weist das Sicherheitselement 2 mehrere optisch variable Sicherheitsmerkmale 21 auf, bei denen 
es sich vorzugsweise urn beugungsoptische Sicherheitselemente wie Hologramme, Kinegrame® oder ein ei- 
nen kinetischen Effekt generierendes Beugungsgitter handelt. 

[0031] Neben dem Sicherheitselement 2 weist die Riickseite der Kreditkarte 1 noch eine Kennung 4 und unter 
Umstanden weitere optische Sicherheitsmerkmale auf. 

[0032] Der Aufbau des Sicherheitselements 2 ist nun beispielhaft in Fia. 2 skizziert, die einen Schnitt durch 
die Kreditkarte 1 entlang der Linie t-l zeigt. 

[0033] Fig. 2 zeigt den Kunststoffkorper 3 und das auf dem Kunststoffkorper 3 appiizierte Sicherheitselement 
2. Das Sicherheitselement 2 weist eine Kleberschicht 26, eine Magnetschicht 25 zur Speicherung von maschi- 
nell auslesbaren Informationen, eine Lackschicht 24, eine reflektierende, nicht magnetisierbare Metallschicht 
23 und eine optische Sicherheitsschicht 22 auf. 

[0034] Die optische Sicherheitsschicht 22 besteht aus einer Schutzlackschicht und einer Repliziertackschicht, 
in der eine beugungsoptische Struktur mittels eines Pragestempels oder mitteis UV-Replikation eingebracht 
ist. Wie bereits oben beschrieben, kann die Sicherheitsschicht 22 anstelfe oder zusatzlich zu einer Replizier- 
lackschicht mit eingepragter beugungsoptischer Struktur ein oder mehrere weitere Schichten umfassen, die 
ein optisch erkennbares Sicherheitsmerkmal, vorzugsweise in Kombination mit der reflektiven Metallschicht 
23, bereitstellen. So ist es beispielsweise mdglich, dass die optische Sicherheitsschicht ein Dunnfilm-Schicht- 
system bestehend aus einer Adsorptionsschicht und einer dielektrischen Distanzschicht besitzt, die die A/4-Be- 
dingung fiir eine Wellenlange im Bereich des sichtbaren Lichtes erfullt und so in Kombination mit der Metall- 
schicht 23 einen blickwinkelabhangigen Farbverschiebungseffekt zeigt. Weiter ist es auch moglich, dass die 
optische Sicherheitsschicht 22 eine Orientierungsschicht zur Orientierung eines Flussigkristall-Materials sowie 
ein oder mehrere Schichten bestehend aus einem vernetzten und orientierten Flussigkristall-Material aufweist, 
das eine Polarisierung des ruckreflektierten Lichtes (nematisches Flussigkristall-Material) und/oder einen blick- 
winkelabhangigen Farbkippeffekt (cholesterisches Flussigkristall-Material) zeigt. Weiter ist es auch moglich, 
dass die Sicherheitsschicht 22 eine Schicht mit einem repetitiven Mikromuster und eine uber dieser Schicht 
angeordneten optisch transparente Schicht aufweist, in welcher ein Mikrolinsenraster abgeformt ist. Vorzugs- 
weise umfasst die Sicherheitsschicht 22 hier ein oder mehrere dielektrische Schichten, wobei der Begriff „die- 
lektrische Schicht" in diesem Zusammenhang sowohl organische als auch anorganische Schichten mit dielek- 
trischen Eigenschaften (nicht elektrisch leitend) umfasst. Hierbei ist es auch moglich, dass die optische Sicher- 
heitsschicht 22 neben ein oder mehreren Lackschichten und/oder anorganischen Schichten auch ein oder 
mehrere Schichten bestehend aus einer Kunststoff-Folie, beispielsweise einer Polyester-Folie, umfasst. 

[0035] Die Magnetschicht 24 besteht aus einer Dispersion von Magnetpigmenten, bei denen es sich ublicher- 
weise urn Eisenoxid handelt, in einem Bindemittel. Die Magnetschicht hat hierbei vorzugsweise eine Starve 
von 4 bis 12 pm. Weiter ist es auch moglich, dass die Magnetschicht 24 aus einer aufgesputterten Schicht ei- 
nes magnetischen Materials besteht. wobei hierbei die Magnetschicht deutlich diinner gewahlt werden kann. 
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[0036] Die Lackschicht 25 hat eine Dicke von 0,2 bis 5 pm. Anstelle der Lackschicht 25 ist es auch moglich, 
ein Schichtsystem aus ein Oder mehreren Schichten, insbesondere ein Schichtsystem umfassend eine Barri- 
ereschicht vorzusehen, welche einen Einfluss der magnetisierbaren Teilchen der Magnetschicht auf die reflek- 
tierende Metallschicht 23 unterbindet. 

[0037] Die Metallschicht 23 ist auf die Sicherheitsschicht 22 durch Aufdampfen im Vakuum aufgebracht. Die 
Metallschicht 23 kann hierbei aus Aluminium bestehen, besteht jedoch vorzugsweise aus Chrom, Kupfer, Sil- 
ber oder Gold Oder einer Legierung von wenigstens zwei dieser Metalle. Weiter ist es auch moglich, dass die 
Metallschicht 23 aus Zinn Oder einer Ztnnlegierung besteht. 

[0038] Das Sicherheitselement 2 kann hierbei auf den Kunststoffkorper 3 als Teil der Ubertragungslage einer 
Transferfolie appliziert werden. Es is t j edoch auch moglich, dass ein oder mehrere d er Schichten des Sicher- 
heitselements 2 direkt auf den Kunststoffkorper 3, beispielsweise durch ein Druckverfahren, appliziert werden 
und die ubrigen Schichten, beispielsweise die optische Sicherheitsschicht 22 und die Metallschicht 23, sodann 
als lei! einer Iransferlage einer Transferfolie , beispielsweise einer Heisspragefohe, auf diese Schichten auf- 
gebracht werden. 

[0039] Die Metallschicht 23 ist so strukturiert, dass der die Magnetschicht uberdeckende Bereich der Metall- 
schicht in mindestens zwei galvanisch voneinander getrennte Bereiche unterteilt ist. Dies wird beispielhaft in 
Flo. 3 gezeigt, welche eine schematisierte Draufsicht auf die Metallschicht 23 und den darunter liegenden 
Schichtstapel des Sicherheitselements 2 verdeutlicht. Wie in Fig. 3 gezeigt, wird die Metallschicht 23 von einer 
Vielzahl von inselformigen metallischen Bereichen 231 gebildet, die jeweils durch metallfreie Bereiche vonein- 
ander getrennt zwischen der Lackschicht 24 und der optischen Sicherheitsschicht 22 angeordnet und so gal- 
vanisch voneinander getrennt sind. Die inselformigen Bereiche 231 sind hierbei quer zur Langsrichtung des 
streifenformigen Sicherheitselements voneinander getrennt, so dass die Metallschicht 23 in Langsrichtung das 
Sicherheitselement 2 in eine Vielzahl von galvanisch entkoppelter Bereiche zerlegt ist. Wie inEiaJJ angedeu- 
tet, sind an den Langsseiten des Sicherheitselements 2 auf der Ebene der Metallschicht 23 metallfreie Rand- 
bereiche vorgesehen, deren Breite zwischen 10 pm bis 1 mm betragt. Dies entspricht in etwa auch der Breite 
der metallfreien Bereiche, die die inselfdrmigen metallischen Bereiche 231 voneinander trennen. Die Breite der 
inselformigen metallischen Bereiche 231 ist vorzugsweise kleiner als 10 mm zu wahlen, kann jedoch auch in 
Abhangigkeit von dem Aufbau des verwendeten Lesegerates erheblich grosser gewahlt werden. Vorzugsweise 
wird das Sicherheitselement 2 aus einer bandformigen Transferfolie ausgepragt, deren Metallschicht gemass 
eines repetiven Musters strukturiert ist. Der Abstand zwischen den galvanisch voneinander getrennten Berei- 
chen der Metallschicht 23 ist hierbei vorzugsweise so gewahlt, dass die maximal auftretende Breite der insel- 
formigen Bereiche 231 die oben beschriebenen Bedingungen fur jede beliebige Positionierung des Lesekopfes 
erfullt. Vorzugsweise besitzen so die inselformigen metallischen Bereiche 231 eine Breite zwischen 5 mm und 
1 mm und eine Flache von weniger als 100 mm 2 . 

■ 

[0040] Fig. 4 zeigt nun einen Schnitt durch die Kreditkarte 1 gemass der in Fig. 1 angedeuteten Unie I Ml. 
Fta. 4 zeiot den Kunststoffkorper 3 und das Sicherheitselement 2 mit der Kleberschicht 26, der Magnetschicht 
25, der Lackschicht 24, der Metallschicht 23 und der optischen Sicherheitsschicht 22. Die Metallschicht 23 ist 
hierbei in die inselformigen metallischen Bereiche 231 unterteilt. Wie in Fig. 4 angedeutet, ist in den die insel- 
formigen metallischen Bereiche trennenden metallfreien Bereiche auf der Ebene der Metallschicht 23 ein die- 
lektrisches Material, beispielsweise ein Lack, vorgesehen. So wird beispielsweise nach dem Aufdampfen der 
Metallschicht 23 diese mittels eines Lift-Off-Verfahrens oder eines lithographischen Verfahrens strukturiert und 
dann vollflachig mit der Lackschicht 24 versehen. wodurch die metallfreien Bereiche zwischen den inselformi- 
gen metallischen Bereichen 231 mit einem Lack gefullt sind. 

[0041] Fig. 5 zeigt eine weitere mogliche Strukturierung der Metallschicht des Sicherheitselements 2. Die in 
Fig. 5 skizzierte Metallschicht 232 weist inselformige metallische Bereiche 233 auf, die durch einen nicht leit- 
fahigen Bereich 234 voneinander getrennt sind. Bei dem nicht leitfahigen Bereich 234 handelt es sich urn einen 
Bereich, in dem eine Vielzahl von mikroskopisch feinen, inselformigen metallischen Bereichen vorliegen, die 
eine Breite von weniger als 400 pm, bevorzugt von weniger als 200 pm, besitzen. Weiter ist in diesem Bereich 
das Verhaltnis der Gesamtflachen der mikroskopisch feinen, inselformigen metallischen Bereiche zu der Fla- 
che der in diesen Bereichen vorliegenden trennenden metallfreien Bereiche grosser als 6, bevorzugt grosser 
als 9, gewahlt, so dass die Bereiche 234 dem menschlichen Betrachter als vollflachige, metallisch reflektieren- 
de Flachen erscheinen. Bezuglich der Abmessungen der inselformigen metallischen Bereiche 233 gilt das be- 
reits oben zu Fig. 3 Beschriebene. Die nicht leitenden Bereiche 234 konnen eine relativ grosse Flachenabmes- 
sung, beispielsweise eine Flachenabmessung von grosser als 10 mm 2 , besitzen, so dass eine hohen Durch- 
schlagfestigkeit zwischen benachbarten inselformigen metallischen Bereichen 233 erzielt werden kann, ohne 



6/15 



Best Available Copy 



DE 10 2006 015 818 A1 2007.10.04 

dass der optische Gesamteindruck hierdurch signifikant beeinflusst wird. 

[0042] Flo. 6 verdeutlicht eine weitere mogliche Strukturierung der Metallschicht des Sicherheitselements 2. 
Fig, 6 zeigt ausschniltsweise einen Bereich einer Metallschicht 235, die von einer Vielzahl von inselfdrmigen 
metalllschen Bereichen 236 gebildet wird, die in einem Flachenraster mit einer Rasterweite D angeordnet sind. 
Die inselformigen rnetallischen Bereiche 236 mit der Breite F sind hierbei jeweils in einem Abstand B vonein- 
ander entfernt angeordnet 

[0043] Vorzugsweise wird das Verhaltnis der Rasterweite D zum Abstand B im Bereich von 5 bis 200 gewahlt, 
wodurch zum einen eine hohe Durchschlagfestigkeit zwischen den rnetallischen Bereichen 236 erzielt wird und 
zum anderen der metallisch reflektierende Eindruck der Metallschicht 235 erhalten bleibt. Vorzugsweise wird 
die Rasterweite D kleiner als 300 pm gewahlt Wie bereits oben beschrieben, sind d ie zwischen den inselfor- 
migen rnetallischen Bereichen 236 vorgesehenen metaltlreien Bereiche 237 der Metallschicht 235 mit einem 
dielektrischen Material gefiillt. Naturlich ist es auch moglich, anstelle eines Flachenrasters auch ein Linienras- 
ler oder ein geometrisch transformiertes Flachen- oder Linienraster zu verwenden Oder die Rasterweite in >- 
und y-Richtung unterschiedlich zu wahlen. 

[0044] Weiter ist es auch moglich, die Metallschicht des Sicherheitselements 2 wie in FIq. 7 angedeutet zu 
strukturieren. Fig. 7 zeigt eine Metallschicht 238, in der eine Vielzahl von inselformigen Metallschichten 239 
durch einen metallfreien Bereich 40 voneinander getrennt sind. Auch bei dem Ausfiihrungsbeispiel nach Fig. 7 
ist die Breite der zufallig bzw. quasi zufallig geformten inselformigen rnetallischen Bereiche 239 bevorzugt klei- 
ner als 200 Mm und der Abstand zwischen den inselformigen rnetallischen Bereichen so zu wahlen, dass die 
Gesamtflache der inselformigen rnetallischen Bereiche zu den metallfreien Bereichen im Mittel grosser als 9 
ist und somit der optische Eindruck der Metallschicht 238 nicht durch die Strukturierung in inselformigen Be- 
reichen beeinflusst wird. Die in Fig. 7 gezeigte Metallschicht 238 kann beispielsweise durch das Aufdampfen 
einer Sn-Schicht auf eine nicht bekeimten Lackschicht gebildet werden. Hierdurch erfolgt eine Inselschicht-Bil- 
dung, die Metallschicht besteht aus einer Vielzahl voneinander beabstandeter kleiner Plattchen mit einem 
Plattchen-Durchmesser von unter 1 urn. 

[0045] Ebb fi z ei 9t eine Transferfolie 6 zur Herstellung des Wertdokuments nach Fig. 1 . Die Transferfolie 6 
besteht aus einem Tragerfilm 61 , einer Abloseschicht 63, und einer Obertragungslage 62 mit einer Schutzlack- 
schicht 64, einer Replizierlackschicht 65, einer Metallschicht 66, einer Haftvermittlungsschicht 67, einer Barri- 
ereschicht 68, einer Magnetschicht 69 und einer Kleberschicht 70. Der Tragerfilm 10 wird von einer Kunst- 
stoff-Folie, vorzugsweise von einer Polyesterfolie einer Dicke von 12 bis 23 pm, gebildet. Auf diese Polyester- 
folie werden die folgenden Schichten bevorzugt mittels einer Tiefdruckwalze aufgebracht und ggf. getrocknet. 
Als Abloseschicht 63 wird hierbei vorzugsweise eine Schicht aus einem wachsartigen Material aufgebracht. 
Die Schutzlackschicht 64 und die Replizierlackschicht 65 haben eine Dicke von 0,3 bis 1 ,2 pm. Die Replizier- 
lackschicht 65 besteht aus einem thermoplastischen Lack, in den mittels eines beheizten rotierenden Prage- 
zylinders oder durch Hub-Pragung eine beugungsoptische Struktur 71, beispielsweise ein Hologramm oder Ki- 
negram®, eingepragt wird. Auf die Replizierlackschicht 66 wird anschliessend eine Waschlackschicht in den 
Bereichen aufgedruckt, in denen die Metallschicht 66 durch metallfreie Bereiche unterbrochen sein soli. An- 
schliessend wird die Metallschicht 66 aufgedampft und anschliessend die Waschlackschicht und die daruber 
liegenden Bereiche der Metallschicht 66 mittels eines Waschverfahrens entfernt. Anstelle einer derartigen 
Strukturierung der Metallschicht 66 kann die Metallschicht auch mittels eines Atzverfahrens strukturiert wer- 
den. Hierzu wird nach dem Aufdampfen der Metallschicht 66 auf die Replizierlackschicht 65 ein Atzresist oder 
ein Atzmittel musterformig auf die Metallschicht 66 aufgedruckt. Weiter ist es auch moglich, dass die Metall- 
schicht 66 mittels eines lithographischen Verfahrens oder mittels eines Lasers bereichsweise entfernt wird, urn 
die oben beschriebenen galvanisch voneinander getrennten Bereiche der Metallschicht auszubilden. 

[0046] Anschliessend werden die Haftvermittlungsschicht 67, die Barriereschicht 68, die Magnetschicht 69 
und die Kleberschicht 70 aufgedruckt. Die Metallschicht 66 hat eine Dicke von 0,01 bis 0.04 pm. Die Haftver- 
mittlungsschicht 12 hat eine Dicke von 0,2 bis 0,7 pm. Die Barriereschicht 68 hat eine Dicke von 0.5 bis 5 pm. 
Die Magnetschicht 69 hat eine Dicke von 4 bis 12 pm. vorzugsweise von etwa 9 pm. Die Kleberschicht 70 hat 
eine Dicke von 0,3 bis 1 ,2 pm. 

[0047] Die verschiedenen Schichten der Transferfolie 6 konnen wie folgt zusammengesetzt sein: 
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Replizierlackschicht 65 



Komponente 


Gew.-Teile 


horhmnlpki ilaroc PMMA-Han 
i iwui ii i luicfxuiai Co i iviivi/aticii C 


y ono 


Silikonalkyd, olfrei 


300 


nichtionisches Netzmittel 


50 


Methylethylketon 


750 


niedrigviskose Nitrocellulose 


12.000 


Toluol 


2.000 


Diacetonalkohol 


2.500 



Metallschicht 66 

[0048] Im Vakuum aufgedampfte Schicht aus Aluminium, Chrom, Kupfer, Silber Oder Gold bzw. Legierungen 
hieraus. 

Haftvermittlungsschicht 67 



Komponente 


Gew.Teile 


hochmolekulares PVC-PVAc Copolymer 


1.200 


Methylethylketon 


3.400 


Toluol 


1.000 


» 

Mattierungsmittel 


100 



Barriereschicht 68 



Komponente 


Gew.-Teile 


Methylethylketon 




30 


Toluol 




35 


Ethylalkohol 




15 


Vinylchlorid-Vinylacetat-Copolymers FP : > 65 °C 


11 


Ungesattigtes Polyesterhi 


arz (Fp : 100 °C. d = 1,24 g/cm 3 ) 


3 


Silikonpolyesterharz (O = 


1.18 g/cm 3 ) . 


2 


Hydrophobierte KieselsSure (pH £ 7 einer 5%igen Slurry in H 2 0) 


4 
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Magnetschicht 69 

[0049] Diese besteht aus einer Dispersion nadelformigen y-Fe 2 0 3 -Magnetpigments in einem Polyurethanbin- 
demittel, verschiedenen Lackhilfsmitteln und einem Losungsmittelgemisch aus Methylethylketon und Tetrahy- 
drofuran. 

[0050] Die Magnetschicht muss allerdings nicht unbedingt diese Zusammensetzung haben. Anstelle der 
Fe 2 0 3 -Pigmente konnen z.B. auch andere Magnetpigmente, beispielsweise Co-dotierte magnetische Eiseno- 
xide Oder sonstige feindispergierte magnetische Materialien (Sr, Ba-Ferrite) verwendet werden. Die Bindemit- 
telkombination der Magnetschicht 69 kann ggf. auch so gewahlt werden, dass auf die Haftvermittlungsschicht 
verzichtet werden kann, weil sich direkt eine gute Haftung unmittelbar auf dem Metali ergibt, was bei Wegfall 
d er Barriereschicht 68 von Bedeutunq sein kann. 

Kleberschicht 70 

[0051] Bei der Kleberschicht 70 kann es sich urn eine an sich bekannte Heissklebeschicht handeln. Die An- 
bringung dieser Schicht ist jedoch nicht immer erforderlich. Dies hangt von der Zusammensetzung des Subst- 
rats des Wertdokuments ab, auf das die Pragefoiie gepragt werden soil. Wenn das Substrat beispielsweise aus 
PVC besteht, wie dies bei Kreditkarten meist der Fall ist, kann normalerweise auf eine besondere Heissklebe- 
schicht verzichtet werden. 

Patentanspruche 

1 . Wertdokument (1), ihsbesondere Kreditkarte, Ausweis oder Ticket, welches an einer seiner Oberflachen 
ein Sicherheitselement (2) aufweist, wobei das Sicherheitselement (2) eine Magnetschicht (25, 69) zur Spei- 
cherung von maschinell auslesbaren Informationen und eine reflektierende, nicht magnetisierbare Metall- 
schicht (23, 66) aufweist, wobei die Metallschicht in Bezug auf die Oberflache des Wertdokuments oberhalb 
der Magnetschicht (25, 69) angeordnet ist, wobei die Metallschicht (23, 66) und die Magnetschicht (25, 69) sich 
zumindest bereichsweise uberdecken und wobei der die Magnetschicht uberdeckende Bereich der Metall- 
schicht in mindestens zwei galvanisch voneinander getrennte Bereiche (231, 233, 236, 239) unterteilt ist. 

2. Wertdokument nach Anspruch 1 , wobei die Magnetschicht (25) des Sicherheitselements (2) in Form ei- 
nes Streifens ausgeformt ist und der die Magnetschicht uberdeckende Bereich der Metallschicht (23) quer zur 
Langsrichtung der Streifen in mindestens zwei galvanisch voneinander getrennte Bereiche (231, 233, 236, 
239) unterteilt ist. 

3. Wertdokument nach Anspruch 2, wobei die quer zur Langsrichtung der Streifen galvanisch voneinander 
getrennten Bereiche (231, 233, 236, 239) der Metallschicht eine maximale Breite von 20 mm, bevorzugt zwi- 
schen 5 mm und 1 mm, besitzen. 

4. Wertdokument nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei der die Magnetschicht uberdecken- 
de Bereich der Metallschicht eine Vielzahl von inselformigen metallischen Bereichen (231 , 233. 236, 239) auf- 
weist, die jeweils durch metallfreie Bereiche (237, 240) voneinander getrennt sind. 

5. Wertdokument nach Anspruch 4, wobei die inselformigen metallischen Bereiche (231, 233, 236, 239) 
der Metallschicht jeweils eine Flache von weniger als 100 mm 2 besitzen. 

6. Wertdokument nach Anspruch 4, wobei die inselformigen metallischen Bereiche (235, 239) der Metall- 
schicht jeweils eine Breite von weniger als 400 pm, bevorzugt zwischen 200 pm bis 400 pm, besitzen. 

7. Wertdokument nach einem der Anspruche 4 bis 6, wobei das Verhaltnis der Gesamtflache der inselfor- 
migen metallischen Bereiche (231, 233, 236, 239) zu der Flache der diese Bereiche trennenden metallfreien 
Bereiche grosser als 6, bevorzugt grosser als 9, ist. 

8. Wertdokument nach einem der Anspruche 4 bis 7, wobei die metallfreien Bereiche (237, 240) eine Breite 
von mindestens 10 pm, bevorzugt zwischen 30 pm und 100 pm, besitzen. 

9. Wertdokument nach Anspruch 4, wobei die inselformigen metallischen Bereiche (236) in einem Linien- 
raster oder Flachenraster mit einer Rasterweite D angeordnet sind, die inselformigen metallischen Bereiche 
(236) jeweils in einem Abstand B voneinander entfernt angeordnet sind und das Verhaltnis der Rasterweite D 



9/15 



Best Available Copy 



DE 10 2006 015 818 A1 2007.10.04 

zum Abstand B im Bereich von 5 bis 200 gewahlt ist. 

1 0. Wertdokument nach Anspruch 9, wobei die Rasterweiie D kieiner als 300 urn ist. 

11 . Wertdokument nach einem der Anspruche 4 bis 10, wobei in den die inselformigen metallischen Berei- 
che trennenden metallfreien Bereichen ein dielektrisches Material vorgesehen ist. 

12. Wertdokument nach Anspruch 11, wobei das dielektrische Material aus einer Dispersion von reflektie- 
renden Pigmenten in einem dielektrischen Bindemittel besteht. 

1 3. Wertdokument nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei das Sicherheitselement (2) mindes- 
tens ei ne dielektrische Schicht (22) aufweist, die in Bezug auf die Oberflache des Wertdokuments (1) oberhalb 
der Metallschicht (23) vorgesehen ist. 

14. Wertdokument nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei zwei Oder mehr Randbereiche der 
Metallschicht galvanisch von zentralen Bereichen der Metallschicht getrennt sind. 

15. Wertdokument nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei das Sicherheitselement (2) zwei 
oder mehr metallfreie Randbereiche aufweist, in denen ein dielektrisches Material zur Verkapselung der Me- 
tallschicht (23) vorgesehen ist 

16. Wertdokument nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei in der Metallschicht (23, 66) eine 
beugungsoptische Struktur (21, 71) abgeformt ist. 

17. Wertdokument nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei das Sicherheitselement (2) eine Si- 
cherheitsschicht (22) aufweist, die in Bezug auf die Oberflache des Wertdokuments oberhalb der Metallschicht 
(23) vorgesehen ist. 

18. Wertdokument nach Anspruch 17, wobei die Sicherheitsschicht (22) eine Lackschicht aufweist, in die 
eine beugungsoptische Struktur (21 ) abgeformt ist. 

19. Wertdokument nach Anspruch 17 oder Anspruch 18, wobei die Sicherheitsschicht ein Interferenz- 
schicht-System aufweist, welches einen blickwinkelabhangigen Farbverschiebungseffekt mittels Interferenz 
erzeugt. 

20. Wertdokument nach einem der Anspruche 17 bis 19, wobei die Sicherheitsschicht eine vernetzte Fliis- 
sigkristallschicht, insbesondere eine vernetzte cholesterische Flussigkristallschicht, umfasst. 

21. Wertdokument nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die Magnetschicht (25, 69) aus ei- 
ner Dispersion von magnetischen Teilchen in einem Bindemittel besteht. 

22. Wertdokument nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei zwischen der Magnetschicht (25) 
und der Metallschicht (23) eine Lackschicht (24) vorgesehen ist. 

23. Wertdokument nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei zwischen der Magnetschicht (69) 
und der Metallschicht (66) eine Barriereschicht (68) vorgesehen ist. 

24. Wertdokument nach Anspruch 23. wobei die Barriereschicht (68) eine Dicke von 2 bis 3 urn hat. 

25. Wertdokument nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die Metallschicht (23, 66) aus Alu- 
minium, Kupfer, Zinn, Chrom oder Silber besteht. 

26. Wertdokument nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die Metallschicht (23) mittels eines 
Waschlack-Verfahrens strukturiert ist. 

27. Transferfolie (6), insbesondere Heisspragefolie, zur Herstellung eines Wertdokuments nach Anspruch 
1, wobei die Transferfolie (6) einen Tragerfilm (61) und eine von dem Tragerfilm (61) trennbare Obertragungs- 
lage (62) aufweist, die eine Magnetschicht (69) zur Speicherung von maschinen-auslesbaren Ihformationen 
und eine reflektierende, nicht magnetisierbare Metallschicht (66) aufweist. wobei die Metallschicht zwischen 
dem Tragerfilm (61) und der Magnetschicht (69) angeordnet ist, die Metallschicht (66) und die Magnetschicht 
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(69) sich zumindest bereichsweise iiberdecken und wobei der die Magnetschicht uberdeckende Bereich der 
Metallschicht (66) in mindestens zwei galvanisch voneinander getrennte Bereiche unterteilt ist. 

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen 
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Anhangende Zelchnungen 




Fig.l 



XVXVVXVVVVVVVV\VVVVVVVXVXVVVVVXVVXVVV\XVVC 

iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuinuiiiiiiiiiiiiiiiinii!:; 





Fig. 2 



12/15 



DE 10 2006 015 818 A1 2007.10.04 



24 

JL 



23 



Fig. 3 



f 



1 



\ 



( 



231 23 J 231 23 J 23 J 23 J 



231 




231 




X 



'sjsrsixtsjrss. m 'sstssxssstssj m 'ssxrsjxsssrs* m 'sssjctssassssj m 'ssssssssrsss* m '// 





Fig. 4 



233 



233 




Fig. 5 



13/15 



Best Available Copy 



DE 10 2006 015 818 A1 2007.10.04 



237 



236 



'/7 



> — r— 






7 






/'/A 






V'/ 



T 7 /! 




1 













^ ' if i 








P 


259 


ft?'/'/'; 


'/'/'/'Ah* 



Fig. 7 



240 



14/15 



DE 10 2006 015 818 A1 2007.10.04 




Fig. 8 



15/15 



Best Available Copy 
*esp@cenet — Bibliographic data 



Page 1 of 1 



SECRET INFORMATION MEDIUM 



Publication number: JP2005246658 (A) 
Publication date: 2005-09-15 

Inwentor(s): ARAKI YOSHIO; GOCHO SATOSHI 

Applicant(s): TOPPAN PRINTING CO LTD 

Classification: 
• international: 
- European: 

Application number: JP20040057128 20040302 
Priority number(s): JP20040057128 20040302 



B42D1 5/10; B42D15/10; (IPC1-7): B42D15/10 



Abstract of JP.2005246658 (A) 

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a secret 
information medium having secret information, in 
which ordinarily information tc be secret is hidden 
under an unvisually recognizable state ano, when 
the secret information wants to be turned into a 
visually recognizable state, the hiding properties of a 
hidden portion are vanished by heating the hidden 
portion so as to bring the secret information under 
the hidden portion to a visually recognizable state. ; 
SOLUTION: In this secret information medium 1. at 
least a low melting metal thin film layer 12 having 
hiding properties is so constituted as to be stacked 
on one side of a transparent base material 11, on 
the other side of which an information layer 14 
having secret information therein and a hiding layer 
1 5 for visually unrecognizably hiding the information 
layer 14 are so constituted as to be stacked in the 
relative order named. ; COPYRIGHT: (C) 
2005.JPO&NCIPI 
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